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002682 



ZUSAMMENFASSUNG 



Kosmetisches Produkt mit Acrylaten 



Die Erf indung betrifft ein kosmetisches Produkt mit Acrylaten 
und ein Herstellungsverf ahren dafiir . Erf indungsauf gabe ist ein 
neues kosmetisches Zwischenprodukt , das infolge seiner beson- 
deren Struktur geeignet ist, ein weiches und elastisches Pro- 
dukt mit wasserfesten Eigenschaf ten zu bilden, das sowohl mit 
auf Wasser basierenden Ingredienzen als auch auf organischen 
Losungsmitteln basierenden Ingredienzen zu weiteren kosmeti- 
schen Produkten verarbeitet werden kann. Das neue Produkt mit 
Gelstruktur besteht aus 0,01-80 Gew-% eines mit Wasser emul- 
gierbaren, f ilmbildenden Mittels auf Basis eines Acrylatcopo- 
lymeren oder Acrylatder ivates , 0,01-90 Gew-% eines aliphati- 
schen Kohlenwasserstof f-L6sungsmittels oder eines fliichtigen 
Siliconderivates, wobei beide mit Wasser nicht mischbar sind 
und mit auf Wasser basierenden Ingredienzen und/oder auf orga- 
nischen Losungsmitteln basierenden Ingredienzen in Gegenwart 
eines Emulgators emulgierbar sind; 0,01 - 5 Gew-% eines nicht- 
ionischen Emulgators; 1.00-80 Gew-% Wasser, 



PAT EN TAN WALTE 

FELKE & WALTER 

EUROPEAN PATENT ATTORNEYS 



at 



Patentanwalt 

Wolf-Jurqen Walter 
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Normannenstrafie 1-2 
D-10367 Berlin 
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Kosmetisches Produkt mit Acrylaten 



15 Die Erfindung betrifft ein kosmetisches Produkt mit Acrylaten 
sowie ein Verfahren zur Herstellung dieses Produktes. 

Aus der US-A-59 25337 ist eine wasserfeste Mascara-Zusammen- 
setzung bekannt, die 2-40 Gew-% eines Wachses, 5-15 Gew-% 
20 eines Verdickungsmittels, 35-50 Gew-% eines fliichtigen organi- 
schen Losungsmittels und 1-35 Gew-% eines wasserloslichen 
filnibildenden Mittels enthalt, wobei letzteres z.B. auch ein 
Acrylatpolymer sein kann. Die Zusainmensetzung enthalt keinen 
Emulgator. 



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein neues kosmeti- 
sches Zwischenprodukt bereitztistellen, das auf Grund seiner 
besonderen Struktur geeignet ist, ein weiches und elastisches 
Produkt mit wasser festen Eigenschaf ten zu bilden, das sowohl 
30 mit auf Wasser basierenden Ingredienzen als auch auf organi- 
schen Losungsmitteln basierenden Ingredienzen zu weiteren 
kosmetischen Prddukten verarbeitet werden kann. 

Erf indungsgemaB ist die kosmetische Zusammensetzung mit Acry- 
35 laten dadurch gekennzeichnet , daJ3 sie enthalt 

(a) 0 f 01-80 Gew-% eines mit Wasser emulgierbaren, 
filmbildenden Mittels auf Basis eines Acrylatcopolymeren oder 
Acrylatderivates ; 



2 

(b) O f 01-90 Gew-% eines aliphatischen Kohlenwasserstof f- 
Losungsmittels oder eines fltichtigen Siliconderivates , wobei 
beide mit Wasser nicht mischbar sind und mit auf Wasser basie- 
renden Ingredienzen und/oder mit auf organischen Losungsmit- 

5 teln basierenden Ingredienzen in Gegenwart eines Emulgators 
emulgierbar sind; 

(c) 0,01-5 Gew-% eines nicht-ionischen Emulgators; 

(d) 1,00-80 Gew-% Wasser; 

und wobei die Zusammensetzung die Struktur eines Gels hat. 

10 

Als Emulgator konnen vorteilhaft alkoxylierte Alkohole, eth- 
^ oxylierte Alkohole, Polyglycerinester und Gemische davon ver- 

W wendet werden. Dabei handelt es sich im nicht-ionische Emulga- 

toren, die als hydrophile Gruppe z.B. eine Polyolgruppe , eine 
15 Polyalkylglycolethergruppe Oder eine Kombination davon ent- 
halt, wie z.B. Anlagerungsprodukte von 2-30 Mol Ethylenoxid an 
lineare Fettalkohole mit 8-22 Kohlenstof f atomen und an Fett- 
sauren mit 12-22 Kohlenstof f atomen. Weiterhin gehoren dazu 
Polyglycerylester wie z.B. Polyglycerinricinoleat oder Poly- 
2 0 glycerinpoly-12-hydroxystearat sowie Gemische dieser verschie- 
dene Substanzklassen . 

Ein bevorzugter Emulgator ist beispielsweise Laureth-20, Lau- 
reth-23 # Oleth-20, Steareth-20, Steareth-50, Ceteareth-20 , 
p5 Ceteareth-30 oder Ceteareth-50 . 

Als Acrylatcopolymer kann z.B. ein Ethylacrylat/Methylmeth- 
acrylat-Copolymeres eingesetzt werden. 

30 Besonders bevorzugt wird, wenn das filmbildende Mittel ein 
Ethylacrylat/Methylmethacrylat-Copolymeres mit einem Verhalt- 
nis vom Ethylacrylat-Einheiten zu Methylmethacrylat-Einheiten 
in dem Polymeren im Bereich von 7,5-8,5 : 1,8-2,3 ist. 



35 



Acrylsaure, Methacrylsaure oder deren einfache Ester konnen 
ebenfalls eingesetzt werden (hier als Acrylderivate bezeich- 



net) . 



Ein bevorzugter Bereich fiir das Acrylatcopolymere oder Acry- 
latderivat liegt zwischen 0,1 und 50 Gew-%, insbesondere 
0,1-15 Gew-%. 

Als aliphatisches Kohlenwasserstof f-Losungsmittel , das mit 
Wasser nicht mischbar ist, werden vorzugsweise Isoparaffine 
(z.B. Isododecan, das besonders bevorzugt ist), Pentan, Hexan, 
Decan usw . verwendet . 

Ein bevorzugter Bereich fur das aliphatische Kohlenwasser- 
stof f-L6sungsmittel oder das fliichtige Siliconderivat liegt 
zwischen 30 und 75 Gew-%, insbesondere im Bereich 51-70 Gew-%. 

Als fliichtiges Siliconderivat kann vorteilhaft Dimethicone 
oder Cyclomethicone eingesetzt werden. 

Ein bevorzugtes Siliconderivat ist z.B. Decamethylcyclopenta- 
siloxysiloxan (Silicone SS4230). 

Der bevorzugte Anteil von Wasser liegt im Bereich von 1,0 bis 
40 Gew-%, insbesondere 1,0 bis 2 0 Gew-%. 

Das erf indungsgemaBe Produkt ist ein Gel, das sich besonders 
dadurch auszeichnet, daJ3 eine in der kosmetischen Formulierung 
stabile Kombination von Losungsmittel und Filmbildner erhalten 
wird. Eine solche stabile Kombination mit Gelcharakter war fur 
den Fachmann tiberraschend , und sie gestattet die Her stel lung 
von kosmetischen Produkten mit besonders hoher Elastizitat und 
Weichheit. So lafit sich beispielsweise die Elastizitat auf das 
4- bis 5-fache steigern- gegenuber der Elastizitat des einge- 
setzten Filmbildners, z.B. bei einem waBrigen Ethylacrylat/- 
Methylmethacrylat-Copolymer . 

Die Elastizitat wurde ermittelt durch die Teststreif en-Metho- 



de, die f olgendermaBen durchgefiihrt wird: 

Es wird die Lange eines aus dem Polymeren hergestellten elas- 
tischen Filmes gemessen. Auf eine nichtklebrigen Oberflache 
werden separat zwei Filme A und B von etwa 150 11m (6,0 mil) 
Dicke mittels eines Bird-Applikators gegossen. Film A besteht 
aus einem waBrigen Acrylatcopolymeren (Acrylates Copolymer : 
Wasser etwa 50:50, Emulgator), Film B besteht aus 50 % Be- 
standteile A und 50 % Isododecane. Nach 24 Stunden bei 25 °C 
werden Probestreif en von etwa 50x25 mm aus beiden Filmen her- 
ausgeschnitten. Ein Ende des Films wird an einem Lineal ein- 
gespannt. Die Proben werden in Richtung auf das Linealende bis 
zum AbriB gezogen. Das Ergebnis fiir Film A betrug 101 mm, fur 
Film B 406 mm. 

Auch die Weichheit der Zusammensetzung nach dem Auftragen auf 
die Haut oder auf eine ebene Flache zeigt sich deutlich erhoht 
gegenuber dem urspriinglichen Filmbildner. Dadurch verbessert 
sich das Hautgefuhl (feeling), das eine wesentliche Rolle 
spielt bei der Produktwahl durch den Anwender. 

Die Erf indung betrifft auch die Herstellung einer kosmetischen 
Zusammensetzung mit Acrylaten. Das Verfahren besteht darin, 
daB 

a) ein Gemisch aus 0,1 - 80 Gew-% eines f ilmbildenden Mittels 
auf Basis eines Acrylatcopolymeren oder Acrylatderivates , 
1,0-80 Gew-% Wasser und 0,01-1 Gew-% eines nicht-ionischen 
Emulgators auf eine Temperatur im Bereich von 45 bis 50 °C - 
erwarmt wird; 

b) die erhaltene Emulsion bei dieser Temperatur mit 0,1-90 
Gew-% eines fluchtigen aliphatischen Kohlenwasserstof f - 
Losungsmittels oder eines fluchtigen Siliconderivates ver- 
mischt wird, wobei das Losungsmittel oder das Siliconderivat 
mit Wasser nicht mischbar sind, jedoch mit auf Wasser basie- 
renden Ingredienzen und/oder mit auf organischen Losungsmit- 
teln basierenden Ingredienzen in Gegenwart eines Emulgators 
emulgierbar sind, und wobei nach Homogenisierung bei 1500-3000 



U/min fur 15 bis 60 Minuten ein zweiphasiges fliissiges System 
erhalten wird bei vollstandiger Verteilung der mit Wasser 
nicht mischbaren organischen Phase als Mikrotropf chen in der 
waBrigen Phase; und 

c) das Gemisch auf 25-30 °C abgekuhlt wird unter Riihren mit 
einer Geschwindigkeit von 300 bis 600 U/min, 

Dabei kann die Emulsion von Stufe a) weitere kosmetische Be- 
standteile enthalten, wie Ester , 61e, Sonnenschutzmittel , 
Parfiim, Konservierungsmittel , Vitamine, Radikalf anger (scaven- 
ger) und weitere kosmetische Hilf- und/oder Wirkstof f e. Derar- 
tige Stoffe konnen gegebenenf alls als separate Phase herge- 
stellt und zu der Emulsion von Stufe a) zugegeben werden. 

Das erf indungsgemafle Verfahren zeichnet sich durch eine genau 
vorgegebene Abfolge von Schritten sowie ein uniibliches Tempe- 
raturregime aus. Nur auf diese Weise gelingt es, eine stabile 
Formulierung mit den oben genannten Vorteilen zu erhalten. 

Die Erfindung soil nachstehend durch Beispiele naher erlautert 
werden, die jedoch keine Einschrankung der Erfindung darstel- 
len. Alle Angaben sind in Gewichtsprozent . 

Beispiel 1 Basisgel 

Ethyl Acrylate/Methyl Methacrylate 
Wasser 
Laureth-20 
Isododecane 

Das Copolymer wird Wasser und dem Emulgator Laureth-20 ver- 
mischt und das Gemisch auf 45 °C erwarmt. Isododecan wird 
unter Riihren hinzugegeben und die Temperatur auf 50 °C erhoht. 
Danach erfolgt Homogenisieren mit 22 00 U/min fur eine Zeit von 
18 Minuten in einem 1000 ml Laborbehalter . Dann wird das Ge- 
misch auf 27 °C abgekuhlt und dabei mit 400 U/min etwa 5 Min 



24,5 
25,0 
0,3 
50,0 
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gertihrt . 

Beispiel 2 Sonnenschutzgel 

Basisgel von Beispiel 1 
Octyl Methoxycinnamate 

Es wird wie im Beispiel 1 gearbeitet, wobei das Sonnenschutz- 
mittel zusammen mit dem Copolymer, Wasser und dem Emulgator 
verriihrt wird. 

Beispiel 3 Gel-Lotion 

Basisgel von Beispiel 1 80 

51 oder Ester 2 0 
Es wird wie im Beispiel 2 gearbeitet. 



98 
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Darf nicht geandtrt 



002682 

Patentanspruche 

1. Kosmetische Zusammensetzung mit Acrylaten, dadurch gekenn- 
zeichnet, daJ3 sie enthalt 

(a) 0,01-80 Gew-% eines mit Wasser emulgierbaren, filmbil- 
denden Mittels auf Basis eines Acrylatcopolymeren oder Acry- 
latderivates ; 

(b) 0,01-90 Gew-% eines aliphatischen Kohlenwasserstof f- 
Losungsmittels oder eines fliichtigen Siliconderivates , wobei 
beide mit Wasser nicht mischbar sind und mit auf Wasser basie- 
renden Ingredienzen und/oder auf organischen Losungsmitteln 
basierenden Ingredienzen in Gegenwart eines Emulgators emul- 
gierbar sind; 

(c) 0,01-5 Gew-% eines nicht-ionischen Emulgators; 

(d) 1-80 Gew-% Wasser; 

und wobei die Zusammensetzung die Struktur eines Gels hat und 
wobei alle Prozentangaben auf das Gesamtgewicht der Zusammen- 
setzung bezogen sind. 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daJ3 der Emulgator aus der Gruppe ausgewahlt ist, bestehend aus 
alkoxylierten Alkoholen, ethoxylierten Alkoholen, Polyglyceryl 
Estern und Gemischen davon. 

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daJ3 das filmbildende Mittel ein Acrylatcopolymeres ist. 
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4. Zusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daJ3 das Acrylatcopolymere ein Ethylacrylat/Methylmethacrylat- 
Copolymers ist. 

5. Zusammensetzung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , 
daB das f ilmbildende Mittel ein Ethyl aery la t /Me thylmeth- 
acrylat-Copolymeres mit einem Verhaltnis vora Ethylacrylat-Ein- 
heiten zu Methylmethacrylat-Einheiten in dem Polymeren im 
Bereich von 7,5-8,5 : 1,8-2,3 ist. 

6 . Zusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet , 
daJ3 sie zusatzlich kosmetische Hilfsstoffe, kosmetische Wirk- 
stoffe oder Gemische davon enthalt. 

7 * Verf ahren zur Herstellung einer kosmetischen Zusammenset- 
zung mit Acrylaten nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die 
folgenden Schritte: 

- Erwarmen eines Gemisches aus 0,1 - 80 Gew-% eines filmbil- 
denden Mittels auf Basis eines Acrylatcopolymeren oder Acry- 
latderivates, 1,0-80 Gew-% Wasser und 0,01-1 Gew-% eines 
nicht-ionischen Emulgators auf eine Temperatur im Bereich von 
45 bis 50 °C 

- Vermischen der erhaltenen Emulsion mit 0,1-90 Gew-% eines 
f liichtigen aliphatischen Kohlenwasserstof f-L6sungsmittels oder 
eines f liichtigen Siliconderivates, wobei beide mit Wasser 
nicht mischbar sind und mit auf Wasser basierenden Ingredien- 
zen und/oder mit auf organischen Losungsmitteln basierenden 
Ingredienzen in Gegenwart eines Emulgators emulgierbar sind, 
und wobei ein zweiphasiges f lussiges System erhalten wird nach 
Homogenisieren bei 1500 bis 3000 U/min fiir 15 bis 60 Minuten 
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bis zur vollstandigen Verteilung der mit Wasser nicht misch- 
baren organischen Phase als Mikrotropf chen in der waBrigen 
Phase; 

5 - Abkiihlen des Gemisches auf 25-30 °C unter Ruhren mit einer 
Geschwindigkeit von 300 bis 600 U/min. 



